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Abstract of WO01 84644 

The Invention relates to a photovoltaic cell having 
a photoactive layer (4) that consists of two 
nnolecular components, a conjugated polymer 
component as the electron donor and a fullerene 
component as the electron acceptor. The 
photovoltaic cell further comprises two metal 
electrodes (2, 6) disposed on both sides of the 
photoactive layer (4). Advantageous construction 
conditions are created when an intermediate 
layer (5) is provided between the photoactive 
layer (4) and at least one electrode (2, 6). Said 
intermediate layer consists of a conjugated 
polymer that has a doping that corresponds to 
the electrode potential and that has an energy 
gap in terms of the electron energy bands of at 
least 1 .8 eV between the valence band and the 
conduction band. 
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(57) Abstract: The invention relates to a photovoltaic cell having a photoactive layer (4) that consists of two molecular compo- 
nents, a conjugated polymer component as the electron donor and a fullerene component as the electron acceptor. The photovoltaic 
cell further comprises two metal electrodes (2, 6) disposed on both sides of the photoactive layer (4). Advantageous construction 
conditions are created when an intermediate layer (5) is provided between the photoactive layer (4) and at least one electrode (2, 6). 
Said intermediate layer consists of a conjugated polymer that has a doping that corresponds to the electrode potential and that has an 
energy gap in terms of the electron energy bands of al least 1.8 eV between the valence band and the conduction band. 
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(57) Zusammenfassung: Es wird eine photovoltaische Zelle mit einer photoaktiven Schicht (4) aus zwei Komponenten, namlich 
einer konjugierten Polymerkomponente als Elektronendonator und einer FuIIerenkomponente als Elektronenakzeptor, und mit zwei 
beidseits der photoaktiven Schicht (4) vorgesehenen, metallischen Elektroden (2, 6) beschrieben. Um vorteilhafte Konstruktionsbe- 
dingungen zu schaffen, wird vorgeschlagen, dass zwischen der photoaktiven Schicht (4) und wenigstens einer Elektrode (2, 6) eine 
Zwischen schicht (5) aus einem konjugierten Polymer vorgesehen ist, das einedem Elektrodenpotential entsprechende Dotierung und 
hinsichthch der Eleklronenenergiebander eine Bandlucke zwischen dem Valenzband und dem Leitungsband von wenigstens 1,8 eV 
aufweist 
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Photovoltaische Zelle 

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Photovoltaische Zelle mit einer 
photoaktlven Schicht aus zwei molekularen Komponenten, namlich einem 
Elektronendonator und einem Elektronenakzeptor, insbesondere einer konju- 
gierten Polymerkomponente und einer Fullerenkomponente, und mit zwei 
beidseits der photoaktlven Schicht vorgesehenen, metallischen Elektroden. 

[0002] Kunststoffe mit ausgedehnten TT-Elektronensystemen, bei denen ab- 
wechselnd Einfach- und Doppelblndungen aufeinanderfoigen, werden als 
konjugierte Kunststoffe bezelchnet. Diese konjugierten Kunststoffe weisen 
hinsichtllch der Elektronenenergie mit Halbleitern vergleichbare Energlebander 
auf, so daR sle auch durch ein Dotleren von nichtleitenden, in den metallisch 
leltenden Zustand uberfiihrt werden konnen. Beisplele fOr solche konjugierten 
Kunststoffe sind Polyphenylene, Polyvinylphenylene (PPV). Polythiophene oder 
Polyanlline. Der Wirkungsgrad der Energieumwandlung von photovoltaischen 
Polymerzellen aus einem konjugierten Polymer liegt allerdings typischerweise 
z\wischen 10*^ und 10'^ %. Zur Verbesserung dieses Wirkungsgrades wurden 
zwar bereits heterogene Schichten aus zwei konjugierten Polymerkomponen- 
ten vorgeschlagen (US 5 670 791 A), von denen eine Polymerkomponente als 
Elektronendonator und die andere Polymerkomponente als Elektronenakzeptor 
dienen. Durch den Einsatz von Fullerenen, insbesondere Buckminsterfullere- 
nen Cso, als Elektronenakzeptoren (US 5 454 880 A) konnte die sonst Qbliche 
Ladungstragerrekombination weitgehend vermieden werden, was zu einer 
erheblichen Wirkungsgradsteigerung fQhrte. Fur das Erreichen eines guten 
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Wirkungsgrades ist eine gute Ladungstrennung eine notwendlge, aber nicht 
hinreichende Bedingung, weil zusatzlich dafiir gesorgt werden muR,, daS die 
getrennten Ladungen auch zu den entsprechenden Elektroden der photovol- 
taischen Zelle gelangen. Bei iiblichen photovoltaischen Zellen dieser Art haben 
sich eine lochsammelnde Elektrode aus Indium/Zinn-Oxid (ITO) und eine elek- 
tronensammelnde Elektrode aus Aluminium bewahrt. 

[0003] Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrunde, eine photovoltaische 
Zelle der eingangs geschilderten Art so auszugestalten, dad der La- 
dungstransport zwischen der photoaktiven Schicht und den Elektroden im 
Sinne einer Steigerung des Kurzschlufistromes vergroBert werden kann. 

[00041 Die Erfindung lost die gestellte Aufgabe dadurch, dali zwischen der 
photoaktiven Schicht und wenigstens einer Elektrode eine Zwischenschicht aus 
einem konjugierten Polymer vorgesehen ist, das eine dem Elektrodenpotential 
entsprechende Dotierung und hinsichtlich der Elektronenenergie eine BandlQk- 
ke zwischen dem Valenzband und dem Leitungsband von wenigstens 1 ,8 eV 
aufweist. 

[0005] Da das konjugierte Polymer der Zwischenschicht im Sinne des Elektro- 
denpotentials dotiert ist, was im Bereich der lochsammelnden Elektrode eine 
oxidative und im Bereich der elektronensammelnden Elektrode eine reduktive 
Dotierung bedeutet, stellt das konjugierte Polymer im Bereich der lochsam- 
melnden Elektrode einen LochuberschuB, im Bereich der elektronensammeln- 
den Elektrode jedoch einen ElektronenQberschuli sicher, so daB im Bereich 
des oxidativ dotierten Polymers die Lochleitung und im Bereich eines reduktiv 
dotierten Polymers die Elektronenleitung unterstutzt wird. Da jedoch das konju- 
gierte Polymer der jeweiligen Zwischenschicht hinsichtlich der Elektronenener- 
giebander eine vergleichsweise groSe Bandlucke zwischen dem Valenzband 
und dem Leitungsband von zumindest 1 ,8 eV aufweist, ergibt sich eine ent- 
sprechend hohe Aktivierungsenergie fQr die Eigenleitung, was dazu fQhrt, daS 
im Falle einer oxidativ dotierten Polymerschicht die Elektronenleitung von der 
photoaktiven Schicht zur lochsammelnden Elektrode und im Falle der reduktiv 
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dotierten Zwischenschicht die Lochleitung von der photoaktiven Schicht zur 
elektronensammelnden Elektrode behindert werden. Mit Hilfe dieser besonde- 
ren Zwischenschichten kann somit eine Ventilwirkung erzielt werden, die die 
Leitung der an der jeweils anilegenden Elektrode zu sammelnden Ladungstra- 
ger von der photoaktiven Schicht zur Elektrode unterstQtzt, eine gleichgerich- 
tete Diffusion gegenpoliger Ladung jedoch behindert. Als Ergebnis dieser 
besonderen Schichten kann die Ladungsleitung zu den Elektroden entspre- 
chend verbessert werden, was sich unmittelbar in einer VergroBerung des 
Kurzschlufistromes auswirkt. Es braucht wohl nicht besonders hervorgehoben 
zu werden, daB je nach Anwendungsfall photovoltaische Zelien mit einer sol- 
chen Zwischenschicht zwischen der lochsammelnden Elektrode und der pho- 
toaktiven Schicht, zwischen der elektronensammelnden Elektrode und der 
photoaktiven Schicht oder im Bereich beider Elektroden eingesetzt werden 
k6nnen. 

[0006] Obwohl unterschledliche konjugierte Polymere zur Ausbildung der 
Zwischenschichten entsprechend oxidativ oder reduktiv dotiert werden konnen, 
ergeben sich besonders vorteilhafte Verhaltnisse, wenn die Zwischenschicht 
aus einem dotierten Polythiophen-Derivat besteht. Unter dem Begriff Polymer 
sind dabei Hochpolymere als auch Oligomere zu verstehen. 

[0007] In der Zeichnung ist der Erfindungsgegenstand beispielswelse darge- 
stellt. Es zeigen 

Fig. 1 eine erfindungsgemaBe photovoltaische Zelle ausschnittswelse in 

einem schematischen Schnitt und 

Fig. 2 die Strom-Spannungskennlinie einer herkommlichen und einer erfin- 
dungsgemaBen photovoltaischen Zelle. 

[0008] Die photovoltaische Zelle gemaB der Fig. 1 welst einen lichtdurchl^ssi- 
gen Glastrager 1 auf. auf dem eine Elektrodenschicht 2 aus einem Indium/Zinn- 
Oxid (ITO) aufgebracht Ist. Diese Elektrodenschicht 2 bildet im allgemeinen 
eine vergleichsweise rauhe Oberfiachenstruktur, so daB sie mit einer Glat- 
tungsschicht 3 aus einem durch eine entsprechende Dotierung elektrisch leitfa- 
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higen Polymer, ubiicherweise PEDOT, abgedeckt wird. Im Gegensatz zu her- 
kommiichen photovoltaischen Zellen dieser Art wird nach der Erfindung die 
photoaktive Schicht 4 nicht unmittelbar auf die Glattungsschicht aufgebracht, 
sondern auf sine Zwischenschicht 5, die aus einem konjugierten Polymer, 
vorzugsweise aus einem PolyS-Alkylthiophen, besteht, das nach dem Aufbrin- 
gen auf die Giattungsscliicht 3 mit Nitrosonium-Tetrafluorroborat oxidativ dotiert 
wurde, um einen entsprechenden LochQberschuR zu erhalten. 

[0009] Die photoaktive Schicht 4, die auf die Zwischenschicht 5 in Form einer 
Losung aufgebracht wird, besteht aus einem konjugierten Polymer, vorzugs- 
weise einem Polythiophen-Derivat, als Eiektronendonator und einem Fulleren, 
insbesondere funktionalisiertes Fulleren PCBM, als Elektronenakzeptor. Unter 
dem Begriff Polymer sind dabei sowohl Hochpolymere als auch Oligomere zu 
verstehen. Die elektronensammelnde Elektrode 6 besteht aus Aluminium, das 
im Falle des dargestellten AusfOhrungsbeispieles auf die photoaktive Schicht 4 
ohne Zwischenschaltung einer weiteren Zwischenschicht aufgedampft wird, 
was jedoch durchaus moglich ware. In diesem Fall ware das konjugierte Poly- 
mer der Zwischenschicht entsprechend dem negativen Potential der elektro- 
nensammelnden Elektrode 6 reduktiv zu dotieren, um einen entsprechenden 
ElektronenuberschuB sicherzustellen. 

[0010] Aufgrund der Zwischenschicht 5, die zwischen dem Valenzband und 
dem Leitungsband eine Bandlucke von wenigstens 1 ,8 eV aufweist, wird we- 
gen dieser vergleichsweise brelten BandlQcke der Eintritt von Elektronen aus 
der photoaktiven Schicht 4 in die Zwischenschicht 5 erschwert, ohne die 
Lochleitung zwischen der photoaktiven Schicht 4 und der lochsammelnden 
Elektrode 2 zu beeintrachtigen. Das Leitungsband des konjugierten Polymers 
der Zwischenschicht 5 liegt z. B. im Gegensatz zu der PEDOT-Schicht 3 auf 
einem deutllch hoheren Energieniveau als das Energieband des Elektronenak- 
zeptors der photoaktiven Schicht 4. Dies bedeutet einen unipolaren Ladungs- 
Qbergang von der photoaktiven Schicht 4 zur lochsammelnden Elektrode 2, 
was sich in einer entsprechenden VergroBerung des KurzschluBstromes be- 
merkbar macht, wie dies der Fig. 2 entnommen werden kann. In dieser Fig. 2 
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ist die Stromdichte I uber der Spannung U bei einer Anregungsenergie von 80 
mW/cm=^ unter simulierten AM 1,5 Bedingungen fur eine erfindungsgemaBe 
photovoltaische Zelle im Vergleich zu einer mit Ausnahme der Zwischenschicht 
5 Qbereinstimnnend aufgebauten Zelle aufgetragen. Es zeigt sich, daB die der 
erfindungsgemaBen photovoltaischen Zelle zugehSrige Kennlinie 7 einen bei 
der Spannung U = OV gemessenen KurzschluBstrom ergibt, der etwa doppelt 
so groB wie der KurzschluBstrom der Vergleichszelle gemaB der Kennlinie 8 
ist. 

[0011] Es braucht wohl nicht naher ausgefuhrt zu werden, daB bei einer An- 
ordnung der Zwisclienschiclit 5 zwischen der photoaktiven Schicht 4 und der 
elektronensammelnden Elektrode 6 der Abstand der Vaienzbander und nicht 
der Leitungsbander ausschlaggebend ist. 

[0012] Da die Wirkung der elektrisch isolierenden Obergangsschlcht 6 nicht 
auf konjugierte Polymere als Elektronendonator und Fullerene als Elektronen- 
akzeptor beschrankt ist, kann die erfindungsgemaBe Wirkung auch bei alien 
photovoltaischen Zellen mit einer molekularen Zweikomponentenschicht aus 
einem Elektronendonator und einem Elektronenakzeptor beobachtet werden. 
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PatentansprOche: 

1 . Photovoltaische Zelle mit einer photoaktiven Schicht (4) aus zwei mole- 
kularen Komponenten, namlich einem Elektronendonator und einem Elektro- 
nenakzeptor, insbesondere einer konjugierten Polymerkomponente und einer 
Fullerenkomponente, und mit zwei beldselts der photoaktiven Scliicht (4) vor- 
gesehenen. metallischen Elektroden (2, 6), dadurcli gekennzeichnet, daR 
zwischen der photoaktiven Schicht (4) und wenigstens einer Elektrode (2, 6) 
eine Zwischenschicht (5) aus einem konjugierten Polymer vorgesehen ist, das 
eine dem Elektrodenpotential entsprechende Dotlerung und hinsichtlich der 
ElektronenenergiebSnder eine BandlQcke zwischen dem Valenzband und dem 
Leitungsband von wenigstens 1 ,8 eV aufweist. 

2. Photovoltaische Zelle nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Zwischenschicht (5) aus einem dotierten Polythiophen-Derivat besteht. 
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